PRODUCT 

SAE 

API  ACEA 

VI 

HT/HS 

NOACK% 

Zn 

Ph 

Sulphated  Ash% 

TBN 

HPR  5 

5W-40 

SM  A3/B4 

164 

3.8 

12.5 

0.124 

0.113 

1.17 

9.5 

HPR  10 

10W-50 

SM  A3/B4 

158 

10.7 

0.109 

0.1 

0.99 

7.5 

HPR  15 

15W-60 

SM  A3/B4 

157 

6.1 

6.8 

0.12 

0.11 

1.11 

8.3 

HPR30  non  fri  mod 

20W-60 

SM  A3/B4 

137 

6.2 

0.158 

0.144 

1.09 

HP40  non  fric  mod 

25W-70 

SL 

143 

0.176 

0.16 

0.88 

HPR50 

40-70 

SL 

141 

0.176 

0.16 

0.88 

HPR  diesel 

20W-60 

CH-4/SJ  A3/B3 

132 

0.122 

0.11 

1.22 

9.4 

HPR  diesel  5 

5W-40 

CI-4/SL  A3/B4 

153 

13 

0.11 

0.101 

1.23 

11.9 

HPR  diesel  15  wet 

15W-50 

CH-4/SL  A3/B4 

146 

10.1 

0.122 

0.11 

1.34 

10.6 

HPR  gas 

20W-60 

CG-4/SL  A3/B4 

129 

9.4 

0.108 

0.099 

1.04 

8 

HPR  gas  10 

10W-50 

CG-4/SL  A3/B4 

168 

10 

0.132 

0.12 

1.2 

9.7 

SIN  diesel  100K 

5W-40 

CI-4  B3/B4 

171 

12.5 

0.148 

0.134 

1.62 

12.5 

SIN  0 

0W-50 

SM/CF  A3/B3 

197 

0.123 

1.18 

SIN  5 

0W-60 

SM/CF  A3/B3 

186 

0.12 

1.17 

SIN  10 

10W-70 

SM/CF 

176 

0.12 

1.17 

SIN  15 

15W-40 

SL/CF  A3/B4 

148 

4.7 

0.132 

SIN  25 

25W-60 

SL/CF  A3/B4 

121 

7.1 

0.132 

DRIVING  15W-40 

15W-40 

SL/CF-4 

135 

0.108 

0.83 

7.6 

DRIVING  20W-50 

20W-50 

SL/CF-4 

123 

0.108 

0.83 

7.6 

BURNING  30-70 

30-70 

SJ 

142 

0.086 

0.67 

6 

SYN  5W-40 

5W-40 

SM/CF  A3/B4 

159 

9 

0.104 

0.095 

0.95 

9.2 

SYN  1 0W-50 

10W-50 

SM/CF  A3/B4 

186 

12.7 

0.104 

0.95 

9.2 

RUNNING  IN 

15W-40 

SF/CC 

135 

0.158 

0.144 

PRO  15  plus 

15W-50 

SM/CF-4  A3/B3 

148 

0.112 

0.103 

1.02 

